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SPIS KSIĘGARŃ 
KTÓRE SPRZEDAJĄ WYDAWNICTWA O BETONIE 


Poniżej zamieszczamy spis księgarń, które sprzedają wydawnictwa o bełoaie. 
Czytelnicy nasi, zamieszkali w większych miastach, którzy chcą nabyć te wydaw- 
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Rzemieślniczo - Przemysłowego w Katowicach 


7. Betonowanie w deskowaniu, czy budowa 
z bloków betonowych 


Skoro ustaliliśmy w ustępie poprzednim, że 
najodpowiedniejszym materjałem do budowy 
dołu kiszonkowego jest beton, trzeba  zkolei 
wyjaśnić ważną sprawę, jaki sposób budowy 
zastosujemy, aby wypadła nam ona możliwie 
łatwo i tanio. 

Zasadniczo mamy dwa sposoby wykonywa- 
nia budowli betonowych: betonowanie w de- 
skowaniu i murowanie z gotowych bloków be- 
tonowych. Jeden i drugi sposób ma swoje za- 
lety i wady, które musimy omówić szczegóło- 
wo, aby dojść do ostatecznych wniosków. 

Betonowanie w deskowaniu wymaga przede- 
wszystkiem wykonania samego deskowania 
(szalowania). Do tego celu potrzebujemy kilka- 
dziesiąt metrów kwadratowych desek, grubo- 
ści 1 cala i nieco drzewa kantowego i okrągłe- 
go. W jakimkolwiek innym przypadku budo- 
wlanym, wykonanie deskowania nie przedsta- 
wiałoby żadnych szczególnych trudności. Przy 
dołach kiszonkowych jednak, gdzie wskutek 
ścięcia naroży, ściany są wielokrotnie załama- 
ne, i gdzie konstrukcja betonowa jest cienko- 
ścienna, prawidłowe wykonanie deskowania 
nie jest bynajmniej rzeczą łatwą, zwłaszcza 
w naszych warunkach wiejskich, gdy najczę- 
ściej jesteśmy pozbawieni dobrych usług fa- 


(Dokończenie) 


chowych. Wobec konieczności budowy po- 
dwójnego deskowania, wewnętrznego i ze- 
wnętrznego, zwłaszcza przy dołach wieloko- 
morowych, musimy liczyć się poważnie z dość 
wysokiemi kosztami materjału drzewnego, oraz 
z kosztami robocizny ciesielskiej. Przytem cie- 
śla, zajęty przy budowie deskowania, musi być 
dobrze obeznany z robotami tego rodzaju. 
Wskutek bardzo niewielkich wymiarów komór, 
drzewo z deskowania będzie tak pocięte, że bę- 


AAE T AREN i, 
A RN 
LJ 
A 
A, $ 


E 
wd ` 


0% 
e. 
JEAN 
KÉ ` 
R 
A 
3 


- 
wj 


,4 14 ` 


g 


= 
z =“ 
LP 
~ 
h 5 


We ` 
1 


Fig. 8. Bloki betonowe, przygotowane do budowy dołu 
kiszonkowego syst. „Piast', w gospodarstwie p. Wilhel- 
ma Wawrzynka w Knurowie, pow. Rybnik G. Śl. 
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dzie z niego później nie wiele pożytku. Jako ko- 
rzyść tego systemu budowania trzeba podkre- 
ślić  monolityczność budowli, która będzie 
tworzyła jednolity odlew betonowy, zwiększa- 
jący wytrzymałość i szczelność ścian. Jednak 
do betonowania musimy nająć rutynowanego 
rzemieślnika, aby robota została wykonana bez 
zarzutu. Oczywiście pociągnie to za sobą odpo- 
wiedni wydatek na robociznę. 

Budowa z bloków betonowych jest zasadniczo 
odmienna. Polega ona na wykonaniu potrzebnej 
ilości bloków betonowych w drewnianych for- 
mach, poczem po ich stwardnieniu, muruje się 
niemi ściany dołu kiszonkowego na przygoto- 
wanej poprzednio masywnej betonowej płycie 
dennej. Robota postępuje bardzo szybko, po- 
nieważ bloki są dość duże i nie wymaga żadne- 
go deskowania. Oszczędności na wydatkach go- 
"tówkowych są tu widoczne. Nie kupujemy 
drzewa na deskowanie, a praca cieśli ogranicza 
się jedynie do przygotowania potrzebnych form. 
Materjał na nie w postaci jakiejś niepotrzebnej 
deski znajdzie się w każdem gospodarstwie, 
zresztą formy mogą być wspólne dla kilku go- 
spodarstw. Dalej do wykonywania bloków be- 
tonowych nie potrzebujemy fachowych sił; zro- 
bimy je sami przy pomocy domowników w do- 
wolnym czasie, zależnie od zajęć gospodarskich. 
Murowanie ścian nie nastręcza żadnych trudno- 
ści. Zaprosimy do tej roboty wioskowego mura- 
rza, którego praca nie potrwa długo i nie spowo- 
duje znaczniejszych wydatków dla gospodarza. 

Dochodzimy zatem do następujących wnio- 
sków ostatecznych: 

1. Jeżeli jest na miejscu dobry rzemieślnik 
budowlany, obeznany dokładnie z pracami be- 
tonowemi, a w szczególności z deskowaniami 
zbiorników cienkościennych, dalej 

jeżeli mamy tanio na miejscu drzewo na de- 
skowanie, a na budowę możemy przeznaczyć 
nieco większą gotówkę, wówczas dół kiszon- 
kowy będziemy betonowali w deskowaniu. 

2. Jeżeli natomiast musimy liczyć się z każ- 
dym groszem, co naogół zachodzi w każdem ma- 
łem gospodarstwie wiejskiem, a zwłaszcza jeże- 
li chcemy rozłożyć budowę dołu kiszonkowego 
z powodu braku gotówki na dłuższy czas, np. 
na dwa lata, dalej 

jeżeli nie mamy desek na deskowanie, ani też 
we wsi niema dobrego rzemieślnika, obeznane- 
go z deskowaniem i betonowaniem zbiorników 
betonowych, wówczas dół kiszonkowy wymu- 
rujemy z gotowych bloków betonowych, któ- 
rych zapas przygotujemy własnoręcznie w do- 
godnym czasie, 

Doświadczenie, zdobyte w r. 1932 na wsi ślą- 
skiej, stojącej pod każdym względem wyżej od 
wsi w województwach centralnych i wscho- 
dnich, uczy, że system budowy z gotowych blo- 
ków betonowych, z powyżej podanych powo- 
dów może liczyć na znacznie szersze zastoso- 
wanie, niż betonowanie w deskowaniu, które 
wymaga fachowych wykonawców i większego 
jednorazowego nakładu pieniężnego. To też dla 
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Fig. 9. Czterokomorowy dół kiszonkowy w gospodar- 

stwie p. Rudolfa Chroboka w Odrze, pow. Rybnik. Na 

gotowej płycie dennej ułożono na pokaz kilkanaście 
bloków systemu „Piast, 


wsi polskiej jako najbardziej odpowiedni typ 
należy przyjąć dół kiszonkowy z gotowych blo- 
ków betonowych. 


8. Doły kiszonkowe z gotowych bloków beto- 
nowych systemu „Piast“ 


Zkolei rozważymy szczegóły dołu kiszonko- 
wego systemu „Piast', opatentowanego przez 
autora niniejszej pracy. Doły te zastosowane 
poraz pierwszy w r. 1932 w gospodarstwach 
wiejskich województwa śląskiego okazały się 
łatwe w budowie, zaś wyrób bloków nie nastrę- 
czał żadnych trudności, poza koniecznością zbu- 
dowania form drewnianych. 

Chodziło przedewszystkiem o to, aby kształt 
bloków: 

1) nietyłko umożliwiał, ale narzucał przy- 
musowo ścięcie naroży w komorze, 

2) umożliwiał budowę komór bliźniaczych, 
które w myśl tego, cośmy powiedzieli w poprze- 
dnich ustępach, są o wiele korzystniejsze od 
komór pojedyńczych. 

Aby wypełnić te dwa warunki, bloki systemu 
„Piast” wykazują cztery formy zasadnicze: „„wó- 
zek“, „narożnik“, „kliniec“ i „średnik“. Ich 
rzuty poziome i wymiary przedstawiono na rys. 
10. Zapas tych bloków, wykonanych w r. 1932, 
a przygotowanych do budowy w r. 1933, widzi- 
my na fig. 8. 
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Rys. 10. Typy i wymiary bloków betonowych do budo- 


wy dołów kiszonkkowych eyst. „Piast”, 


1933 


Wysokość bloków wynosi 19 cm. Dodając do 
tego 1 cm na poziomą fugę cementową, otrzy- 
mujemy jedną warstwę w ścianie o łącznej wy- 
sokości 20 cm. Wymiary bloków zostały tak do- 
brane, aby osadzenie ich w ścianie komory nie 
przekraczało możliwości fizycznych murarza. 
Główny blok systemu „Piast', t. j. „wózek“ wa- 
ży około 18 kg, pozostałe nieco więcej. Naroż- 
nik“ formą swoją zmusza budowniczego do 
skośnego ścięcia naroży w komorze, przyczem 
w miejscu załamania ścian niema żadnych fug, 
które mogłyby być źródłem nieszczelności zbior- 
nika. Bloki „kliniec“ i „średnik“ rozwiązują 
sprawę budowy dołów wielokomorowych. Rys. 
11 przedstawia szczegóły konstrukcyjne wiąza- 
nia ścian dołu czterokomorowego, którego po- 
czątek budowy widzimy na fig. 9. 


Rys. 11. Szczegóły konstrukcyjne wiązania ścian czte- 
rokomorowego dołu kiszonkowego systemu  „Piast”, 
typ G. IV. a. 


Oczywiście z bloków sysemu „Piast“ można 
budować komory o wymiarach teoretycznie do- 
wolnych. W praktyce jednak należy trzymać 
się reguły, podanej w rozdziale czwartym, że 
powierzchnia jednej komory nie powinna prze- 
kraczać granic 3—7 m* z powodów, które tam 
obszernie wyłuszczyłem. Celem łatwiejszego 
projektowania i kosztorysowania dołu kiszon- 
kowego, wprowadziłem wobec tego typy znor- 
malizowane, które pozwalają w każdym wypad- 
ku wybrać instalację o takiej pojemności uży- 
tecznej, jaka jest potrzebna dla-każdego gospo- 
darstwa. Już w ubiegłym roku normalizacja ta 
okazała się wielkiem ułatwieniem, umożliwiła 
bowiem dostarczenie każdemu rolnikowi do rę- 
ki szczegółowego rysunku jego dołu, z wszyst- 
kiemi potrzebnemi objaśnieniami, wyliczeniem 
ilości bloków i ilości wszystkich potrzebnych 
materjałów. 

Normalizacja przedstawia się w sposób na- 
stępujący: przedewszystkiem przyjęto dwa typy 

omór, mniejszą „a” i większą „b'”, przedsta- 
wione na rys. 12. Powierzchnie ich wynoszą 
4,26 m* i 7,15 mn, zatem powierzchnia mniejsza 
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Rys. 12. Dwa typy komór dołu kiszonkowego „Piast“. 
stanowi 60/0 powierzchni większej. Ten stosu- 
nek obu powierzchni pozwala dostosować typ 
komory do każdej żądanej pojemności, dobiera- 
jąc odpowiednio głębokość komory. Następnie 
przyjęto typy dołów kiszonkowych według ilo- 
ści komór, oznaczając je odpowiedniemi liczba- 
mi rzymskiemi, jak to widzimy na rys. 13. Doły 
czterokomorowe mogą mieć komory ustawione 
szeregowo (typ S. IV.) lub grupowo (typ G. INL 
Każdy typ dołu może być skombinowany z ty- 
pem komór „a' lub hi Jeżeli dodamy do tego, 
że możemy operować dowolnie całkowitą głę- 
bokością komór w granicach od 2,00 m do 3,20 
m, względnie głębokością użyteczną w grani- 
cach od 1,40 m do 2,60 m, (por. rys. 3), to jesteś- 
my całkowicie w możności przystosować dół 
kiszonkowy do indywidualnych potrzeb każdego 
gospodarstwa, a mimo to przygotowanie projek- 
tu i kosztorysu nie przedstawia trudności, nawet 
przy masowem zapotrzebowaniu. 

Tabela na str. 36 zawiera zestawienie typów 
dołów kiszonkowych „Piast' i ich pojemności 
użytecznej. 

Oczywiście możliwe są również dalsze typy 
np. 6 — lub 8-komorowe. Każdy typ posiada 
swój osobny rysunek wykonawczy oraz zesta- 
wienie materjałów dla różnych głębokości uży- 
tecznych co 20 cm od 1,40 m do 2,60 m głębo- 
kości użytecznej °). 

Jeżeli naprzykład chcemy wybudować dół ki- 
szonkowy o pojemności użytecznej 28 m° ki- 
szonki, to szukamy w poniższej tabeli pojemno- 
ści większych, najbardziej zbliżonych do 28 m’. 


Rys. 13. Typy dołów kiszonkowych syst. „Piast”. 
Szczegóły A, B, C, pokazano w większej skali na 
rys. 11. 


TI Rysunki wykonawcze wysyła autor niniejszej pra- 
cy zamieszkały w Katowicach, ul. Słowackiego 41/43, za 
nadesłaniem kwoty 7 zł., w czem zawarta jest opłata 
licencyjna od patentu, koszt rysunku i opłata pocztowa. 
Przy zamówieniu należy dokładnie wymienić, o który 
typ chodzi. 
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Powierzchnia Pojemność użyteczna przy głębokości użytecznej 


jednej 
Typ | komory 


Dół 


wszystkich | 1 40 m | 1,60 m | 1,80 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,40 m | 2,60 m 


komór 


kiszonkowy 
metrów sześciennych kiszonki 


la | 4,26 | 4,26 | 5,96 | 6,81 | 7,67 | 8,52 | 9,38 | 10.23 | 11,08 
EST ST Ge 715 | 1001 | 11,44 | 12,87 | 14,30 | 15,78 | 17,16 | 18,59 
LA | Za | 
Ila | 4,26 8,52 | 11,82 | 13,62 | 15,33 | 20,45 | 22,16 
dwu-komorow |- a u e SW 
y Hb | 715 | 1430 | 20,02 | 22,88 | 25,74 34,32 | 37,18 
Ila 426 | 12,78 | 17,88 | 20,44 | 23,00 80,67 | 33,24 
NA np | 715 | 21,45 | 30,03 | 34,32 | 38,61 | 5148 | 55,77 
"TECT PZTEŃ DOST CS | | 
d E SE 4,26 | 17,04 | 23,85 | 27,26 | 30,67 | 34,08 | 37,49 | 40,90 | 44,30 
szeregowy lub Sgr | ep —— W, | 
grupowy G IVb 7,15 | 28,60 | 40,04 | 45,76 | 51,48 | 57,20 | 62,92 


Znajdujemy: z desek. Żwir, najlepiej rzeczny o ziarnach nie 
28,60 m* — typ II. b — głęb. użyteczna 2,00 m grubszych jak 3 cm, musi być wolny od zanie- 
28,11 m? — typ III. a — głęb. użyteczna 2,20 m  czyszczeń ziemią, błotem lub gliną. Wszelkie 
zaczem przedewszystkiem z tych dwuch wybie- obce domieszki: liście, patyki i t. p. muszą być 
rzemy typ dla nas korzystniejszy np. ze względu usunięte. Gdzie żwiru niema, musimy zadowolić 
na stan uprawy, poziomu wody gruntowej it. p, sie grubym piaskiem. 
poczem zażądamy szczegółowego rysunku tego Na trzecie pytanie: jak wykonamy bloki? — 
typu. odpowiadam, że w formach drewnianych, któ- 


9, Ogólne prawidła budowy dołów kiszonko- " ych kilka typów przedstawia fig. 14. Dobra for- 
wych systemu „Piast“ ma musi być: SE 

Pierwszą czynnością jest wyrób bloków be- 1) prostej i silnej budowy, 

tonowych, przyczem potrzebną ilość wózków, 2) od wewnątrz gładka i 
norożników, klińców i średników odczytujemy 3) łatwo rozbieralna. 
z tabeli, dołączonej do rysunku szczegółowego. 
Wyrób bloków przeprowadzamy sami, albo też 
zamawiamy je w najbliższej betoniarni, skąd 
przywozimy je gotowe i składamy w najbliż- 
szem sąsiedztwie miejsca, przeznaczonego pod 
budowę dołu kiszonkowego. Robiąc bloki wła- 
snoręcznie musimy odpowiedzieć na pytania: 
kiedy, $dzie i jak je wykonamy? 

Najodpowiedniejszym czasem do wyrobu blo- 
ków jest wiosna. Przeznaczymy na ten cel 
10—15 dni solidnej pracy własnej lub najętego 
pracownika. Dobrze jest przewidzieć pomoc 
chłopca, który będzie wykonywał czynności 
podrzędne, podczas gdy ubijanie bloków wyko- 
namy sami. Naogół należy tak się urządzić, aby 
przed sianokosami wszystkie bloki były już uło- 
żone w stosy obok miejsca budowy. W każdym 
razie wyrób bloków musi być ukończony przy- 
najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
budowy dołu. Na następne pytanie gdzie? wska- 
żemy jako najlepsze miejsce łabrykacji klepisko 
w stodole (w tym czasie pustej), lub szopę kry- 
tą, względnie poddasze, w każdym razie zaś 
miejsce osłonięte zarówno przed deszczem, jak 
i przed słońcem. 

Stosownie do wybranego miejsca, złożymy 
w jego najbliższem sąsiedztwie materjały do wy- 
robu bloków, t. j. cement, piasek i żwir. Ce- | | | 
ment musi być doskonale zabezpieczony przed P, 14. Formy drewniane do wyrobu bloków betono- 

wych syst. „Piast': a) formy nierozbieralne, b) formy 


wszelką wilgocią, zarówno ziemną, jak i opado- zamykane na klamki drewniane, c) najwłaściwiej skon- 
wą, musi więc leżeć pod dachem, na podłodze struowane formy rozbieralne. 
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Formę taką, przeznaczoną do równoczesnego 
wyrobu 2 „wózków“ przedstawia rys. 15. Do po- 
zostałych bloków (por. rys. 10) sporządzamy tor- 
my podobne. Dwa długie boki tej formy są gru- 
be, drewniane, obite cienką blachą, lub conaj- 
mniej gładko wyheblowane, poprzeczki są 
z grubej blachy żelaznej. Wystarczy kupić tyl- 
ko 2 śruby, które kolejno mogą służyć do 
wszystkich czterech form, ich długość musi być 
jednak dostosowana do formy najszerszej. For- 
ma jest bez dna; ustawiamy ją na gładko ubitej 
warstwie piasku i starannie ubijamy w niej be- 
ton, zapomocą żelaznego ubijaka. Do wyrobu 
bloków używamy mieszaniny 1 :4, t. j. dajemy 
1 cz. cementu na 4 cz. piasku ze żwirem. Wody 
do betonu dajemy niewiele — masa musi być le- 
dwo wilgotna. Gdy blok ubity, ostrożnie rozbie- 
ramy formę i przygotowujemy ją obok do następ- 


forma do wyrobu 2 „wózków 
„Piast“ musi być rozbieralna. Jest to forma 
bez dna o ścianach spiętych śrubami. 


Prawidłowa 


Rys. 15. 
systemu 


nego betonowania. Od następnego dnia począw- 
szy, należy świeżo wyrobione bloki polewać wo- 
dą, trzeciego dnia wynieść je na wolne powie- 
trze, a w ósmym dniu zakończyć codzienne kil- 
kakrotne polewanie, a bloki złożyć na stos obok 
miejsca budowy. 

Najodpowiedniejszym czasem do budowy do- 
łu kiszonkowego będzie koniec sierpnia i po- 
czątek września. Nie możemy zapomnieć, że 
świeżo wykonany dół musi mieć pełny miesiąc 
czasu do należytego stwardnienia zaprawy, któ- 
rą na jakie 10 dni przed zakiszaniem paszy mu- 
simy powlec jeszcze powłoką inertolową, od- 
porną na działanie kwasów. Budowę rozpoczy- 
namy od wykopu ziemnego, którego głębokość 
zależy od poziomu wody gruntowej, co omówio- 
no wyczerpująco w rozdziale 4 i 5. Na dnie wy- 
kopu wbijamy silnie w grunt warstwę kilkucen- 
tymetrową luźno nasypanego żwiru, a dopiero 
na tym pokładzie betonujemy płytę denną, 
o grubości, wskazanej na rysunku szcześóło- 
wym, a uzbrojoną siatką z drutu żelaznego 
o średnicy 8 mm. Gdy płyta ta po kilku dniach 
polewania wodą należycie stwardnieje, oczysz- 
czamy ją od wszelkich zanieczyszczeń, układamy 
luźno pierwszą warstwę bloków według rysun- 
ku szczegółowego, wyrównywamy je, poczem 
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Rys. 16. Przekrój pionowy przez dwu-komorowy dół 
kiszonkowy systemu „Piast'. 


blok za blokiem murujemy na gęstej zaprawie 
cementowej 1:3. Nie należy zapominać, że 
ścianki działowe między komorami, w dołach 
wielokomorowych, muszą być uzbrojone, co 
uskuteczniamy w ten sposób, że w każdej ścia- 
nie na każdej warstwie układamy w zaprawie 
cementowej 2 bednarki 30/2 mm (żelazo płaskie, 
30 mm szerokie, 2 mm grube), w sposób, wska- 
zany na rys. 11. Ścianki działowe są bowiem na- 
rażone szczególnie na pęknięcie w tym przy- 
padku, gdy jedna komora jest napełniona i ob- 
ciążona pokrywą, zaś sąsiednie puste. Ściany 
zewnętrzne nie znajdują się w tak ciężkich wa- 
runkach. Gdy komory są próżne, działa na ścia- 
ny zawnętrzne parcie ziemi. Z powodu kształtu 
komór, parcie to nie jest niebezpieczne, gdy zaś 
komory są pełne, wówczas parcie kiszonki na 
ściany równoważy się mniej więcej z parciem 
ziemi, a ewentualna nadwyżka parcia kiszonki 
nie jest na tyle niebezpieczna, aby było koniecz- 
ne uzbrojenie ścian zewnętrznych żelazem. 
Jeżeli ściany wewnętrzne form na bloki były 
naprawdę gładkie, a bloki doskonale ubite, 
wówczas wyprawa ścian wewnątrz i zewnątrz 
może okazać się zbędną, jak to widzimy na fig. 
19 i 20. Zwykle jednak dajemy wyprawę grubo- 
ści 1 cm, przyczem byłoby pożądane, aby spo- 
rządzono ją w stosunku 1:3 z wodoszczelnego 
goleszowskiego cementu „Siccofix". Po należy- 
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Rys. 17. Bloki betonowe, służące jako balast na kiszon- 
ce w dołach kiszonkowych. 


KU 
cu 


z LET 


tem stwierdnieniu obu wypraw (8 dni polewać 
wodą, potem jeszcze 3 tygodnie swobodnego 
twardnienia) wybrawszy odpowiedni dzień po 
kilku dniach suchych, smarujemy dwukrotnie 
ściany wewnętrzne na zimno kwasoodpornym 
„inertolem“, zaś ściany zewnętrzne na gorąco 
gudronem. Potrzebne ilości tych materjałów po- 
dane są na rysunkach szczegółowych. Po wy- 
schnięciu tych powłok możemy przystąpić do 
ostaniej części robót: ułożenia wokoło dołu 
sączków z dobrym odpływem i zasypania wy- 
kopu żużlem lub żwirem. Należy też pomyśleć 
o dachu. Jeżeli chcemy wybudować go soli- 
dnie, wówczas słupy drewniane musimy oprzeć 
na blokach betonowych, ustawionych obok 
ścian dołu, nigdy zaś na ścianach dołu! Do blo- 
ków tych należy wbetonować płaskie żelaza, 
wystające do góry, między które wkładamy słu- 
py i ściągamy śrubami. Dach prowizoryczny 
może mieć słupy wkopane w ziemię. Wokoło 
dołu należy usypać wał ziemny, jak to pokazano 
na rys. 16. 


Fig. 18. Jednokomorowy dół kiszonkowy z bloków be- 

tonowych syst. „Piast“ w gospodarstwie p. Antoniego 

Świerkota w Suszcu, pow. Pszczyna G. Śl. Typ I. a, głę- 
bokość użyteczna 1,60 m. 


W tym samym czasie trzeba wreszcie pomy- 
śleć o blokach balastowych do układania na 
pokrywie, utłaczającej kiszonkę (por. rys. 3). Po- 
winny one wypełniać dość szczelnie całą po- 
wierzchnię dołu. Kształt i wymiary widoczne są 
z rys. 17. Bloki trójścienne winny być nieco wyż- 
sze, ponieważ utłaczanie kiszonki w narożach 
zwykle szwankuje. 

Na jedną komorę potrzeba: 

typ „a': 45 bloków czworościennych 

i 4 bloki trójścienne, 
typ „b“: 77 bloków czworościennych 
i 4 bloki trójścienne. 

Od góry należy w nich zabetonować antaby 
celem ich łatwego przenoszenia z miejsca na 
miejsce. 

Wykonane na Śląsku w r. 1932 doły kiszon- 
kowe przedstawiono na fig. 18, 19 i 20. Pierw- 
sza z nich przedstawia dół jedno-komorowy typu 
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I. a, druga piękny okaz dołu dwu-komorowego 
typu II. b. Interesujące jest zdjęcie ostatnie, nie- 
wątpliwy przykład interwencji „najstarszych lu- 


Fig. 19. Dwukomorowy dół kiszonkowy z bloków be- 

tonowych syst. Das" w gospodarstwie p. Jana Wró- 

bla w Osinach, pow. Rybnik G. ŚL Typ II, b, głębokość 
użyteczna 2,00 m. 


dzi we wsi'. Choć właściciel był w posiadaniu 
szczegółowego rysunku, mimo wszystko zdołano 
budowlę zepsuć: chociaż krawędź ściany wzno- 
si się łedwo 60 cm nad teren, wykombinowano 
„otwory do włażenia*', które później kazan» 
oczywiście zamurować. 


10. Koszt budowy dołu kiszonkowego systemu 
„Piast“ 


Trudno tu powiedzieć coś konkretnego. Gdy- 
by budowę takiego dołu powierzyć w całości 
budowniczemu, niewątpliwie koszty jego wzro- 
słyby do dość wysokiej kwoty. Wiemy jednak, 
że podobne wypadki będą należały do rzadko- 
ści. Gospodarz zwiezie sobie sam wszystkie po- 
trzebne materjały, sam wykona bloki i płytę 
denną, oraz będzie pomagał przy murowaniu 
Murarz najęty wykona mu murowanie ścian 
i ich wyprawę, cieśla zrobi formy do bloków 
i postawi dach. W tych warunkach większa 
część wydatków będzie poniesiona na zakup 
materjałów, robocizna kosztować będzie mniej. 
Zresztą co budowa, to inne warunki i inne kosz- 
ty! Tu trzeba było płacić drogo za żwir, tam 
znowu nająć kogoś do wyrobu bloków i t. d. 

Aby jednak podać przynajmniej przybliżone 
koszty wybudowania dołu  kiszonkoweśo 
„Piast'* zwróciłem się do właścicieli kilku do- 
łów, pobudowanych na Śląsku w r. 1932 i oto 
w tabelkach podaję opracowane wyniki ankiety. 
Kwoty podane są naogół dość zgodne, praca go- 
spodarzy, względnie ich domowników została 
również uwzględniona w kosztach robocizny. 
Koszt materjałów należy obecnie nieco obniżyć, 
ze względu na obniżkę cen cementu w bieżącym 
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roku *). W poniższych tabelach cement liczono 
loco plac budowy 9,40 — 10,30 zł./100 kg zależ- 
nie od długości transportu. 
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Rys. 20. Dwu - komorowy dół kiszonkowy syst. „Piast” 

w gospodarstwie p. Pawła Polaka w Pruchnej, pow 

Cieszyn. Przerwy w ścianach kazano później zamuro- 
wać. Typ II. b. Głębokość użytczna 1,40 m. 


a) Doły jedno-komorowe typu La 


Gospodarz 


| w 
„Piaat” | „Piast*| desko- 


| Średnio 


Wykonanie bez ! z waniu 
dachu |dachem. bez 
dachu 


Koszt materjałów A 300 | 281 
80 e ARCE 
__|się wy- 
ang ou | znaczyć 
z powodu 
różnic w 
wykona- 


niu 


Koszt robocizny zł. 


NOZE Kzi 41.009571] 876 < |-381 


Pojemność 
kiszonki m3 


użyteczna | 6.81 | 596 | 5.96 


Na 1 m? kiszonki przy- 
pa 'a koszt budowy zł. 


| 43 63 64 


Gospodarz 


Wykonanie 


Koszt materjałów 


Koszt robocizny zł. 


| 498 
_104 | 


BEZ lm zł. | 619 


Am om | 815 


Pojemność 
kiszonki mi 


użyteczna | 20,02 | 20,02 | 28,60| 22,88 


Na 1 m? kiszonki przy- | gy 
pada koszt budowy zł. | 


`) Ponieważ pozycja „koszt materjałów” obejmuje 
też inne materjały, obniżkę ceny cementu należy 
uwzględnić w wysokości 10—15°/0 podanego kosztu ma- 
terjałów. 
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ETIN 
c) Doły cztero-komorowe typu G.IV.a 
Gospodarz | G H J K 
OEG a nite o dd | w deskowaniu 
We d bez dachu 
Koszt materjałów zł. | 550 | 570 | 680 | 575 
Koszt robocizny zł. | 260 | 312 | 260 | 302 
——— bs See m a ` 
Razem zł. | 810 | 882 | 940 | 877 
ano E pnytecrna- ki (23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 


pada koszt budowy zł. 


Powyższe zestawienia muszą narazie wystar- 
czyć. Są one dość zgodne z sobą i dają dobry 
pogląd na kosztorysowanie kiszenia pasz. 
W przyszłości postaramy się o bardziej szcze- 
gółowe dane. W każdym razie widzimy z po- 
równania tabeli a) i c), że 1 m’? kiszonki wymaga 
mniejszych kosztów w dołach wielokomoro- 
wych, niż w jedno-komorowych. Porównanie zaś 
tabeli b) z pozostałemi, wskazuje na niski koszt 
budowy (w stosunku do 1 m* kiszonki) dołów 
o komorach większych, Oba te wnioski, zresztą 
oczekiwane, mogą być cenną wskazówką przy 
projektowaniu tych urządzeń. 

W końcu należy wspomnieć o kilku danych 
odnośnie do robocizny. Okazało się, że jeden 
sprawny robotnik wyrabia na godzinę 5—6 blo- 
ków, t. į} 50—60 sztuk w ciągu 10-godzinnego 
dnia pracy. Wymurowanie zaś jednej komory 
z gotowych bloków wraz z dwustronną wyprawą 
ścian wymaga 2 dniówek murarza. Wykonanie 
płyty dennej kosztuje 1 dniówkę pracy. Może 
to być podstawą do kosztorysowania robocizny 
aż do czasu zebrania bardziej szczegółowych da- 
nych. 


11. Zakończenie 


Starałem się — ile to było w mej mocy — 
przedstawić szczegółowo całą sprawę budowy 
dołów kiszonkowych tak, jak mi się ona przed- 
stawiała po ubiegłym sezonie prac wstępnych 
i zbierania konieczneśo doświadczenia. Nie 
mam żadnych pretensyj twierdzić, jakoby w tej 
dziedzinie zostało wiele zrobione i że niniejszą 
pracą został wyczerpany cały materjał, doty- 
czący dołów kiszonkowych. 

Niemniej jednak każdy przyzna, że dzięki 
żywej i mądrej inicjatywie Śląskiej Izby Rolni- 
czej został postawiony pierwszy, energiczny 
krok w kierunku podniesienia hodowli krajo- 
wej, krok, którego skutki nie dadzą czekać na 
siebie zbyt długo. Jeżeli chodzi o Wojewódz- 
two Śląskie, mam wszelkie dane przepowie- 
dzieć, że budowa dołów kiszonkowych przy- 
bierze w najbliższych latach charakter akcji 
jeżeli nie lawinowej, to w każdym razie maso- 
wej. Rzecz tem bardziej zadziwiająca, że odby- 
wa się to w czasie słębokiej depresji, ogarnia- 
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jącej całe rolnictwo śląskie. Niepodobna nie 
podkreślić tu zasług WP. inż. J. Buchty, naczel- 
nika wydz. hodowli Śl. Izby Roln., który zu- 
pełnie słusznie może być dumny ze swojego dzie- 
ła. Jestem Mu szczerze wdzięczny za umożli- 
wienie mi studjów na tym interesującym odcin- 
ku wiejskiego butownictwa betonowego, na 
którym najbliższe lata przyniosą niewątpliwie 
w całej Polsce silne ożywienie. 

Nie jest też zbiegiem okoliczności lecz celo- 
wem posunięciem, że trudna pionierska praca 
Śl Izby Rolniczej nad zwalczaniem różnych 
konserwatywnych uprzedzeń, tak rozpowszech- 
nionych na naszej wsi, znalazła już grunt przy- 
śotowany przez ruchliwy Wydział Techniczny 
Związku Polskich Fabryk Cementu Portlandz- 
kiego, który przed sezonem budowlanym 1932 
'urządził na śląskiej wsi szereg odczytów i po- 
kazów z dziedziny budownictwa betonowego, 
zaś akcję Śl. Izby Rolniczej zasilił pokaźną sub- 
wencją w cemencie. 

Akcja Poradni betoniarskiej Śl. Instytutu 
Rzemieślniczo - Przemysłowego zmierzała zaś 
przedewszystkiem do wskazania betoniarzom 
śląskim nowego pola pracy, mając przedewszy- 
stkiem na widoku interes tworzącego się nowe- 
go rzemiosła budowlanego i betoniarstwa. 

Najbliższy czas pokaże, jakie będą owoce 
zasianych wskazań. Oby były jak najobfitsze! 
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Wyrób pomników ze szłucznego kamienia 


Zastosowanie betonu i sztucznego kamienia 
jest nadzwyczaj wielostronne i przewyższa zna- 
cznie w swojej różnorodności kamienie natural- 
ne. Beton znajduje między innemi duże zasto- 
sowanie przy budowie domów, zastępując ka- 
mień naturalny przy wykonaniu cokołów, fasad, 
ogrodzeń it. p. Beton szlachetny czyli t. zw. ka- 
mień sztuczny ma znów zastosowanie przy wy- 
konaniu rzeźb, pomników, figur, nagrobków, or- 
namentów i wszelkiego rodzaju artystycznych 
przedmiotów. Łatwe kształowanie i możność 
wzmocnienia śmiało profilowanych części zapo- 
mocą wkładek żelaznych otwierają sztucznemu 
kamieniowi coraz to nowe pole. 


Główną przewagą sztucznego kamienia nad 
naturalnym stanowi to, że obróbka kamieni na- 
(uralnych zabiera dużo czasu i jest kosztowna. 
Tymczasem przy kamieniach sztucznych, ubija- 
nych w formach mamy zgóry dokładnie określo- 
ny kształt i wielkość, wskutek czego obróbka 
jest bardzo mała. Ze względu na możliwość wy- 
konywania sztucznych kamieni wewnątrz pu- 
stemi, obniżamy ich ciężar, przez co zmniejsza- 
my koszty wyrobu. W kamieniach naturalnych 
zdarza się często wskutek ukrytych wad we- 
wnętrznych odpryskiwanie brzegów, co w nale- 
życie wykonanych sztucznych kamieniach jest 
wyłączone. Wreszcie strukturę i kolor sztu- 
cznego kamienia łatwiej jest dostosować do po- 


Lucjusz Radyx, Warszawa 


trzebnego nam celu, niż naturalny kamień, przy 
którym jest się zależnym od narzuconej nam 
barwy kamienia. 


Dlatego też nic dziwnego, że 


Rys. 1. Forma do wyrobu pomników bez przewracania, 
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kamień sztuczny wypiera coraz więcej kamień 
naturalny i znajduje szerokie zastosowanie przy 
wykonaniu nagrobków i pomników, które w wie- 
lu wypadkach trzeba traktować jako odrębny 
dział betoniarni, prowadzony niezależnie od 
działu wyrobów betonowych. Przedsiębiorstwa 
kamieniarskie, które do tej pory wyrabiały po- 
mniki wyłącznie z kamienia naturalnego, zaczę- 
ły ostatnio coraz częściej stosować kamień sztu- 
czny. 

Przy wyrobie pomników ze sztucznego kamie- 
nia rozróżniamy dwie części: 1) zdatną do obrób- 
ki wierzchnią warstwę, która najczęściej skła- 
da się z marmurowego lub serpentynowego gry- 
siku i tłucznia, związanego cementem i 2) rdzeń 
betonowy, do którego wykonania najlepiej za- 
miast piasku i żwiru używać odpadki kamienne 
lub grysik kamienny, związane również cemen- 
tem. Ponieważ powinniśmy się starać, aby 
spółczynnik skurczu rdzenia betonowego i ze- 
wnętrznej warstwy był mniej więcej jednakowy, 
trzeba unikać, o ile to jest możliwe, połączenia 
betonu żwiroweśo z betonem tłuczniowym 
i w tym celu należy używać tak do rdzenia jak 
i do wierzchniej warstwy składników zbliżonych, 
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lenie stosunku mieszaniny do wierzchniej war- 
stwy pomnika. Często niedoświadczony wy- 
twórca postępuje w dobrej wierze według zasa- 
dy, że „od przybytku głowa nie boli" i robi mie- 
szaninę za tłustą t. j. bierze na 1!/2 — 2 części 
marmurowego kruszywa 1 część cementu i są- 
dzi, że przez dodanie dużej ilości cementu otrzy- "ME. ; 
ma mocny i dobry wyrób. Teorja jak również Trzeba stale o tem pamiętać, że staranne mie- 
praktyczne doświadczenia dowiodły, że przy szanie betonu dla wierzchniej warstwy pomni- 
stosowaniu za tłustej mieszaniny otrzymamy re- ka odgrywa bardzo dużą rolę. Czem dokład- 
zultat wręcz odwrotny, a mianowicie na zewnę- 
trznej warstwie wystąpią pęknięcia, które wpra- 
wdzie z wytrzymałością danego objektu nic 
wspólnego nie mają, lecz odbijają się ujemnie na 
zewnętrznym wyglądzie przedmiotu i zrażają na- 
bywców do zamawiania pomników ze sztuczne- 
go kamienia. Następnie powinniśmy wziąć pod 
uwagę, że przy stosowaniu zatłustej mieszaniny, 
szary kolor cementu, o ile on nie jest zabarwio- 
ny, zagłusza naturalny kolor składników. Najle- 
piej używać mieszaninę dla zewnętrznej war- 
stwy w stosunku 1:3 do 1:4, chociaż w wię- 
kszej części wypadków można spokojnie używać 
mieszaniny 1 : 4 pod warunkiem, że do roboty 
używamy cementu świeżego, dobrego gatunku. 
Rodzaj cementu odgrywa bardzo dużą rolę i wy- 
twórca pomników ze sztucznego kamienia powi- 
nien używać stale tego samego dobrze wypróbo- 
wanego gatunku. 

Mieszanie cementu z grysikiem kamiennym 
najlepiej wykonywać zapomocą maszyny. Je- 
żeli nie posiadamy betoniarki, to możemy to 
uskutecznić przez intensywne szuflowanie mo- 
żliwie na podkładzie betonowym. Dla wierzch- 
niej warstwy zaleca się używać cement poprzed- 
nio przesiewany, aby usunąć z nieśo grudki. 
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niejsze mieszanie, tem lepszy wynik. W tych 
wypadkach kiedy używamy cementu zabarwio- 
nego, musi być on oddzielnie wymieszany przed- 
tem w stanie suchym z farbą. Wody dodajemy 
do mieszaniny stopniowo i musimy przyjąć za 
zasadę, ażeby wody nie było ani za wiele, ani 
za mało. Mieszanina musi być o wilgotności 
ziemi t. j. żeby w ręku można ją było ugniatać 
i żeby masa nie przywierała do rąk. 

Rdzeń betonowy powinien być daleko chud- 
szy, od wierzchniej warstwy: po większej części 
przygotowujemy go w stosunku 1 : 6 do 1 : 8, 
zależnie od rodzaju składników, które powinny 
być gruboziarniste. Również do rdzenia powin- 
niśmy używać zawsze materjał bez zarzutu czy- 
sty i niezwietrzały. 

Po przygotowaniu mieszanin do rdzenia 
i wierzchniej warstwy przystępujemy do ubija- 
nia go w formie. Najprostsze łormy t. zw. 
skrzynkowe możemy wykonywać sobie sami 
z heblowanych desek. Formy więcej skompli- 
kowane musimy zamawiać u stolarza, ażeby 
forma, dzięki dokładnym wymiarom, była jak 
najwięcej zbliżona do konturów potrzebnego 
nam pomnika, przez co zmniejszymy do mini- 
mum obróbkę. Ornamenty przy używaniu form 
drewnianych wykonywa się zapomocą odpowie- 
dnich szablonów, czyli wkładek wyciętych 
z drzewa lub t. p., albo też wprost na tych miej- 
scach nakłada się do formy grubszą warstwę 
masy, którą następnie obrabiamy. Kto chce wy- 
konywać pomniki serjami, musi to robić w for- 
mach gipsowych, nasyconych klejem. 

Najpierw nakładamy do formy masę szlachet- 
ną dla warstwy zewnętrznej równomiernie na 
śrubość około 3 — 4 cm zapomocą odpowied- 
niej kielni. W miejscach, które mają być następ- 
nie obrabiane, kładzie się grubszą warstwę, aże- 
by czasami przy obróbce nie obnażyć rdzenia 
Najczęściej wytwórcy układają przednią część 
pomnika na dno formy i betonują stopniowo 
w górę boki, przyczem stale dodają warstwami 
masę, przeznaczoną na rdzeń. Gdzie niema 
ubijaczki maszynowej ubija się ręcznym ubija- 
kiem. Ubijanie uważamy za skończone, kiedy 
masa się spoci t. j. na powierzchni wystąpi tro- 
chę wody. Przy dostatecznej ilości form pozo- 
stawiamy pomnik w formie do stwardnienia, za- 
leżnie od pory roku lub temperatury 3 do 6 dni. 
Jeżeli chcemy użyć formę natychmiast do wy- 
robu następnego pomnika, przykrywamy ją po- 
krywą drewnianą, wygładziwszy poprzednio do- 
kładnie górną warstwę i przewracamy formę 
z pomnikiem dnem do góry na grubą warstwę 
piasku, która zmniejsza wstrząs i następnie 
zdejmujemy ostrożnie formę. 

Daleko lepiej jest wykonywać pomniki w for- 
mach rozbieranych, bezdennych, przednią czę- 
ścią pomnika do góry, które ustawia się na po- 
moście drewnianym. Po ubiciu pomnika roz- 
kręcamy śruby i odejmujemy boczne ściany for- 
my, pozostawiając pomnik na tem samem miej- 
scu, aż do całkowitego stwardnienia. Przy sto- 
sowaniu tego rodzaju formy nie potrzebujemy 
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pomnika przewracać, a tem samem unikamy 
wstrząsów. Wstrząs nawet najmniejszy dla 
świeżego wyrobu nie jest korzystny i może spo- 
wodować włoskowate pęknięcia. Formę tego 
rodzaju widzimy na rys. 1. 

Natychmiast po zdjęciu formy poprawiamy za- 
pomocą kielni i szpachlówki mogące się zda- 
rzyć nierówności i uszkodzenia brzegów, poczem 
pozostawiamy pomnik w spokoju na kilka dni, 
lecz koniecznie musimy go chronić przed słoń- 
cem i przeciągami i trzymać możliwie w pomie- 
szczeniu o równomiernej temperaturze. Wyrób 
pokrywamy mokremi matami, workami lub t. p. 
i polewamy go wodą aż do ostatecznego stward- 
nienia t. j. w ciągu około dwuch tygodni. 

Po większej części pomnik szpachluje się po 
stwardnieniu jeszcze raz, ażeby wypełnić wszyst- 
kie pory i otrzymać ścisłą powierzchnię, od 
której zależy potem dobre szlifowanie. Po 
stwardnieniu możemy poddać pomnik obróbce, 
od której dużo zależy jego przyszły wygląd. 
Szlifować powinniśmy przynajmniej powierzch- 
nię, na której ma być zrobiony napis; często szli- 
iuje się cały pomnik. Szlifować można ręcznie 
lub też zapomocą specjalnej maszyny. Oprócz 
szlifowania pomniki się groszkuje lub prążkuje 
specjalnemi narzędziami. Napisy wycina się tak 
samo, jak na kamieniach naturalnych. Ponieważ 
w sztucznem kamieniu procesy chemiczne trwa- 
ją długo, powinno się litery przed pomalowa- 
niem olejną farbą dobrze uszczelnić szelakiem, 
rozpuszczonym w Spirytusie. Jeżeli chcemy uni- 
knąć szlifowania, polerowania lub obróbki ka- 
mieniarskiej, można zmyć pomnik po pierwszym 
stwardnieniu rozcieńczonym kwasem solnym 
lub też zaraz po zdjęciu formy w stanie świeżym, 
zmyć wodą zapomocą specjalnego rozpylacza. 

Dokładny opis doboru uziarnienia, szlifowa- 
nia i polerowania znajduje się w wydanej przez 
Związek Fabryk Cementu broszurze inż. M. Ma- 
słowskiego „Sztuczny kamień“. 
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Licowanie ścian cegłą cementową 


Wydana przez Związek Fabryk Cementu pię- 
kna broszura o cegle cementowej zawiera bar- 
dzo dokładny opis wykonania tej cegły i budo- 
wy z niej ścian domów mieszkalnych, murów 
ogrodzeniowych i t. p. Nie zwraca ona jednak 
dostatecznej uwagi na pierwszorzędne znacze- 
nie techniczne i gospodarcze cegły cementowej 
do okładania murów z cegły palonej i to tak 
w budownictwie monumentalnem, jak i w ma- 
łych domkach jednorodzinnych. 

Sądząc, że nie wszyscy Czytelnicy są w po- 
siadaniu wymienionej wyżej broszury, podam 
pokrótce zasady wykonywania cegły cemen- 
towej. Robi się ją z zaprawy piaskowej, t. j. 
mieszaniny piasku z cementem w stosunku 1 :5 
do 1:10, zależnie od tego, czy piasek jest dobry, 
czy gorszy. Dobry piasek będzie wtedy, gdy bę- 
dzie on przedewszystkiem czysty, t. j. bez nad- 
miaru gliny i bez domieszek organicznych. Na- 
stępnie uziarnienie piasku winno być takie, aby 
były w niem różnej wielkości 
ziarna od najmniejszych aż 
3, a nawet 5 mm. Wynika z 
tego, że stosując piasek drob- 
niejszy, a więc mniej korzyst- 
ny, należy dać więcej cemen- 
tu. Po starannem wymiesza- 
niu piasku z cementem, zwil- 
żamy je wodą, aby masa da- 
ła się ugniatać dłonią w zwar- 
tą bryłę i nanosimy do for- 
my. 

Formy do wyrobu cegieł 
cementowych są drewniane 
dla małego zapotrzebowania 
i zależne dla produkcji ma- 
sowej. Najprostszą formę 
drewnianą przedstawia rys. 
1, zaś formę na dwie cegły 
rys. 2. Wymiar cegły jest ta- 
ki sam jak cegły palonej, t. j. 
6 X 13 X 27 cm. Na fig. 3 
widzimy jedną z wyrabianych 
w Polsce t. zw. ceglarek na 
5 cegieł. Wewnątrz formy są 
wypukłości, które wytwarza- 
ją potem w cegle 3 zagłębie- 
nia, służące do zmniejszenia 
ciężaru cegły i oszczędności 
no materjale. Tak przy for- 
mie drewnianej, jak i meta- 
lowej sposób wykonywania 
jest ten sam. Nasypujemy do 
formy zaprawę, starannie ją 
ubijamy, zwłaszcza na ro- 
gach, wyrównywamy stry- 
chulcem, wyjmujemy z formy 
i odstawiamy na podkładce 
drewnianej dla stwiardnie- 
nia na kilka dni. 


Rys. 


Władysław Kowalski, Lwów 


Potem ustawiamy cegły kantem na sobie 
w stosy do zupełnego stwardnienia, polewając je 
cały czas starannie wodą przez sitko. Przy ce- 
glarkach żelaznych możemy wstawić do formy 
pewne szablony z blachy, które pozwalają nam 
otrzymać cegły profilowane do gzymsów. 

Na zakończenie opisu wyrobu cegieł cemen- 
towych podam zapotrzebowanie cementu 
i piasku. Licząc, że z 1 m? masy otrzymamy 380 
SC potrzebujemy na 1000 szt. następujące 
ilości: 


Stosunek 5, cementu 700 kg, piasku 3,00 m? 


1: 
o 1:6, 7 590 ,, " 3,05 u 
5 Lei, S 520 , ú 310 ,, 
e 1:8, = 460 ,, e 3,5077 
dy 1:9, e 410 „n e 3,20 , 
1:10, , 360 ,, fe 325 an 


W ciągu 8-godzinnego dnia pracy 1 robotnik 
wykona na formie 2-cegłowej 300 sztuk, na 5-ce- 
głowej żelaznej — 800 szt. 


klin drewniany 


Forma drewniana na 1 cegłę cementową. 


2. Forma drewniana na 2 cegły cementowe. 
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Zalety cegły cementowej, o ile chodzi o za- 
stosowanie jej do licowania ścian możemy ująć 
następująco: 

1. Należycie wykonana cegła jest bardzo 
trwała, nie podlega wpływom atmosferycznym, 
a więc nie kruszeje od mrozu i wilgoci jak nor- 
malnie wypalona cegła z gliny, a będąc szczel- 
na nie chłonie wraz z deszczem z powietrza sa- 
dzy, czyli nie czernieje z biegiem lat. 


Fig. 3. Ceglarka 5-cegłowa. 


2. W czasie twardnienia nie ulega cegła ce- 
mentowa zniekształceniu i zachowuje stale swe 
regularne kształty i dokładne wymiary w prze- 
ciwieństwie do cegły palonej, której każda sztu- 
ka jest inna, ma wichrowate ściany i krzywe 
krawędzie. Z tego powodu możemy dawać przy 
cegle cementowej bardzo cienkie spoiny i two- 
rzyć na elewacji równo przebiegające linje. 
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Fig. 4. Ornamentyka murów parapetowych i pilastrów. 
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Fig. 5. Fasada z cegły cementowej od podwórza. 


3. Cegła cementowa ma równomierną barwę 
(o ile oczywiście robimy ją z tych samych ma- 
terjałów), czego nie można powiedzieć o cegle 
palonej. Dzięki temu możemy tworzyć z cegły 
cementowej miłe dla oka wielkie płaszczyzny 
ścian o tem samem odcieniu. 

4. Cegłę cementową można wykonać sobie 
samemu bez żadnych inwestycyj. Można ją ro- 
bić wszędzie, gdzie jest piasek nie ponosząc 
wysokich kosztów przewozu, poza nieznaczną 
ilością cementu. Pracując samemu nie płaci się 
robocizny. Wskutek tego koszt cegły cemento- 
wej wypada stosunkowo nieznaczny, często na- 
wet redukuje się tylko do kupna cementu. 


5. Użycie cegły cementowej do licowania od 
zewnątrz murów ceglanych obniża znacznie 
koszt murów, odpada bowiem przy nich potrze- 
ba dawania zewnętrznej wyprawy wapienno- 
cementowej lub szlachetnej. Wreszcie odpada 
kłopot i koszt wykonywania co kilka lat re- 
montu fasad budynków, gdyż okładzina z cegły 
cementowej nie wymaga żadnej konserwacji. 

Wyliczone wyżej właściwości cegły cemen- 
towej wyjaśniają nam dobrze, dlaczego w osta- 
(nich latach spotykamy tak szerokie jej zasto- 
sowanie do licowania ścian. Szczególnie nowo- 
czesna architektura lubuje się w tworzeniu ma- 
lowniczych płaszczyzn ścian tak budynków 
mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. 
Przez różnego rodzaju układanie cegieł np. kan- 
tem na wysokość !/2 i całej cegły, wysuwanie 
warstw o kilka cm naprzód, albo też wysuwa- 
nie ich na zmianę w szachownicę po jednej lub 
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po kilka sztuk razem, ma- 
my możność nadawać ścia- 
nom różnego stopnia pla- 
stykę, od odcieni bardzo 
subtelnych, aż do silnego 
podkreślenia  pilarsów, 
nadproży i t. p. Dla przy- 
kładu podaję kilka zdjęć 
z ostatnio wykonanych ro- 
bót, gdzie znaleźć może- 


my, różnorodne sposoby S 
użycia cegły cementowej = 
przy licowaniu murów. £ 


Cegła cementowa posiada 
jak wiadomo lepsze prze- 
wodnictwo ciepła od cegły 
palonej i dlatego nie jest 
wskazane używać jej do 
wykonywania pełnych mu- 
rów. Jednakże przy uży- 
ciu jej jako licówki do mu- 
rów z cegły palonej oka- 
zało się, że mur taki o gru- 
bości 2 cegieł, t. j. 55 cm zupełnie wystarcza dla 
naszych warunków klimatycznych. 

Na zakończenie chcę zwrócić raz jeszcze uwa- 
ge na najważniejszy bodaj argument, popiera- 
jący licowanie cegłą cementową, t. j. kalkulację. 
Otóż przyjmijmy, że licujemy cegłą płaszczyznę 
gładką, czyli co druga warstwa zewnętrzna 
w murze będzie wozówką i główką (rys. 7). 
Wtedy na 1 m” ściany potrzebujemy około 70 
cegieł cementowych. Licząc, że 1000 cegieł pa- 
lonych kosztuje średnio 55 zł., zaś cementowych 
65 zł, otrzymujemy na 1 m’ ściany dopłatę 0,70 
zł, dodatek za trudniejszą robotę murarską 
i wykończenie spoin 2,00 zł., razem 2,70 zł., t. j. 
tyle ile mniej więcej kosztuje najskromniejsza 
wyprawa wapienno - cementowa. Widzimy 
więc, że licówka z cegły cementowej, droższej, 
o 10 zł na 1000 sztuk od palonej nie podraża 
kosztów budowy, obniża zaś je, gdy różnica 
w cenie obu cegieł będzie mniejsza. Należy je- 
dnak uwzględnić to, że licówka z cegły cemen- 
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Fig. 6. Licówka z cegły cementowej Państw. Wytwórni Telegr. i Telef, w Warszawie. 
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Rys. 7. Przekrój muru z licówka. 


towej daje budynkowi zupełnie inny efekt tak, 
że należało ją właściwie porównać z kosztami 
wypraw szlachetnych. Wtedy rentowność cegły 
cementowej wystąpi w bardziej jeszcze jaskra- 
wem świetle. 


Budownictwo betonowe w powiecie wołkowyskim 


Przed wojną światową pomimo, że na terenie 
tutejszego powiatu znajduje się fabryka cemen- 
tu „Wysoka“ w Rosi, niewiele myślano o stoso- 
waniu wyrobów cementowych. Ściany i studnie 
wykonywano z drzewa, a pokrycie budynków 
uskuteczniano ze słomy lub gontów. Składały 
się na to z jednej strony bogactwa leśne, w któ- 
re powiat obfitował, z drugiej strony brak uświa- 
domienia w społeczeństwie o możliwości sto- 
sowania wyrobów cementowych. Pożary jednak 
robią swoje; nawiedzając wsie niszczą cały do- 
robek ludzki kilku pokoleń. Kiedy ponadto de- 
wastacyjna gospodarka okupacji niemieckiej 
przyczyniła się do zmniejszenia drzewostanów 


St. Karaban, Wołkowysk 


w powiecie, zaczęto myśleć nad wprowadze- 
niem budownictwa ogniotrwałego z wyrobów 
cementowych. 

Nieomal pierwszym inicjatorem możliwości 
stosowania pustaków na budynki mieszkalne 
był Wydział Powiatowy. W roku 1928 przy bu- 
dowie Stacji Doświadczalno-Hodowlanej w Swi- 
słoczy Wydział Powiatowy z dwuch identycz- 
nych budynków (sześcioraków) o tem samem 
rozplanowaniu o powierzchni 320 m? każdy wy- 
budował jeden budynek z cegły drugi z pusta- 
ków. Rezultat nadzwyczajny: budowa sześcio- 
raku z pustaków (rys. 1) w tych samych warun- 
kach wyniosła o 30% taniej niż budynek z ce- 
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wyjątku budynki wykonane są na fun- 
| | ~ damentach żwirowo - betonowych. 

Baar | Widząc te dobre zalety betonu, 
Wydział przystąpił w ubiegłym sezo- 
nie do budowy szkoły 3-klasowej 
w Dzięciołowiczach z pustaków, wy- 
konanych na maszynie „Alfa ', wzno- 
sząc ściany na fundamentach betono- 
wych. Ludność powiatu, szczególnie 
dotknięta pożarem, lub przenosząca 
się na nowe po komasacji działki, ży- 
wo interesuje się sprawą ogniotrwa- 
łego budownictwa z betonu, wyraża- 
jąc zadowolenie z wyników przy 
umiejętnem jego zastosowaniu i wy- 

onaniu. 


Fig. 1. Sześciorak Stacji Doświadczalno-Hodowlanej, 
zbudowany z pustaków betonowych. 


gły, przyczem budowę wykonano o 39 dni wcze- 
śniej. Po upływie trzech lat skonstatowano, że 
budynek z pustaków konserwuje się o wiele le- l 
piej niż z cegły. Niema tych zarysowań na stro- K 
nie zewnętrznej tynków, jakie są na budynku 
ceglanym i niema wilgoci która, przypuszczano, 
może się pokazać. 

Wycieczkowicze, zwiedzający Stację Doświad- | 4 
czalno - Hodowlaną, wynoszą dobre wrażenie EE 
z praktycznego zastosowania pustaków i innych 
wyrobów z cementu, gdyż oprócz sześcioraku 
wykonanego z pustaków wykonano: paszarnię 
przy chlewni i budynek gospodarczy z pusta- m y WY 
ków (fig. 2); gnojownię o powierzchni 200 m, KSF "UR uf i 
silosy z betonu, do przygotowania kiszonki, UE Ginie ad 
a żłoby w oborze, chlewni i stajni z żelazo-be- ! > 
tonu. Boczne części chlewni i cały budynek go- at 
spodarczy obito zewnątrz deskami, aby budo- Fig. 2. Jeden z budynków Stacji 
wle te jeszcze bardziej ocieplić. Wszystkie bez Doświadczalno-Hodowlanej. 


DROBNE WIADOMOŚCI 


PRZYKRYWY BETONOWE DO KABLI 


Fabryka wyrobów betonowych „Carbover' w Strze- 
mieszycach pozostająca pod kierownictwem p. Dreckie- 
go nadesłała nam fotografję maszyny do wyrobu przy- 
kryw betonowych do kabli. Kable te, podobne kształtem 
do gąsiorów na dach, używano do przykrywania kabli tele. 
fonu dalekosiężnego Warszawa— Katowice, aby ktoś po- 
tem nie uszkodził ich przy kopaniu, Kształt i wymiary 
przykryw widzimy na rysunku. Są one ukośnie ścięte na 
czołach, aby spoiny nie były pionowe. Maszynę do wy- 
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robu przykryw wykonano we własnym zarządzie przy 
użyciu starych osi i kół kolejki wąskotorowej jako prze- 
ciwwagi ubijaka. Do formy a nasypano beton z zapasu 
b i ubijano ręcznie, pociągając za rączkę c. Przeciwwaga 
d podrywała sama ubijak. Stosunek mieszaniny był 1:2. 
Pod każde dwie przykrywy służyła 1 podkładka drew- 
niana, ścięta w obie strony ukośnie, jak na rysunku. Po 
1 dniu zdejmowano przykrywy z podkładek i odstawiano 
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do stwardnienia. Maszyna wyrabiała w ciągu 8 godzin do 
700 przykryw. Przykład powyższy dowodzi, że przy od- 
robinie pomysłowości można sobie skonstruować maszynę 
do wyrobów betonowych bardzo skromnemi środkami. 


p a KURSY I ODCZYTY 
oznań 


Relacje z rozpoczętego 7 lutego cyklu odczytów budo- 
wnictwa betonowego w województwie poznańskiem brzmią 
rewelacyjnie. Dotychczas przeprowadzono kursy lub od- 
czyty w powiecie kępińskim, ostrowskim, krotoszyńskim, 
jarocińskim, średzkim, wrzesińskim i gnieźnieńskim. Wzo- 
rowa organizacja kursów przez pp. Starostów, zachęco- 
nych do tego przez Poznański Urząd Wojewódzki oraz 
współudział Wielkopolskiego Tow. Kółek Rolniczych 
i Organizacyj strażackich, sprawiła, że tak ludność wiej- 
ska, jak mieszkańcy miast i straże ogniowe w miejscowo- 
ściach obiętyr%y programem objazdu prelegenta Związku 
Fabryk Cementu licznie zbierają się aby wysłuchać z wiel- 
kiem zainteresowaniem wykładów i brać czynny udział 
w ćwiczeniach praktycznych. Liczba słuchaczów nie by- 
ła mniejsza na każdym odczycie od 100 osób. Gdy dana 
miejscowość zbyt odległa jest od lokalu, w którym kurs 
się odbywa, wówczas jej ludność deleguje swoich przed- 
stawicieli, którzy po powrocie przekazują zdobyte wia- 
domości swoim sąsiadom. Przypuszczać należy, że tak do- 
bry początek przeprowadzanego cyklu odczytów zapewni 
mu i nadal coraz większe powodzenie. 

Organizację tego cyklu oraz program objazdu prelegen- 
ta podaliśmy w poprzednim numerze „Betonu“, do którego 
cdsyłamy wszystkich interesujących się bliżej omawianą 
akcją. 

Płock 

W dniach 25 i 26 stycznia r. b. prelegent Związku Pol- 
skich Fabryk Cementu p. J. Szaybo odbył kure budow- 
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nictwa betonowego w zakładzie karno-poprawczym 
w Płocku. Ministerstwo Sprawiedliwości, posiadając na 
ierenie całego Pańswa kilka zakładów karnych, których 
własnością są nietylko zabudowania więzienne, lecz rów- 
nież ośrodki rolne, uznało za stosowne zapoznać zarów- 
no więźniów, jak i personel tych zakładów z budownic- 
twem betonowem, aby ułatwić im gospodarkę w ośrod- 
kach rolnych, oraz umożliwić wykonywanie robót budo- 
wlanych w zakładach sposobem gospodarczym przy po- 
mocy więźniów. 

Przeprowadzenie kursów betonowych jest bardzo wska- 
zane, gdyż kształci więźniów w tym zawodzie, który nieraz 
może okazać się podstawą do znalezienia pracy przez 
więźnia po odbyciu kary. Kurs w Płocku stanowi pierw- 
szy tego rodzaju krok w programie nauczania budownictwa 
betonowego więżniów. Okazał się on bardzo celowy, 
a dla niektórych więźniów poprostu rewelacją, toteż nic 
aziwnego, że z wielkim zapałem wykonywali oni elemen- 
ty budowlane na ćwiczeniach praktycznych, jak również 
skrzętnie notowali sobie zdobyte w tak łatwy sposób 
wiadomości. 

Rębów (pow. płocki) 

Na skutek inicjatywy ludności gminy Rębów, Związek 
Fabryk Cementu przeprowadził w tej miejscowości kurs 
budownictwa betonowego dnia 31 stycznia i 1 lutego 
1933 r. Jak zwykle w takich okolicznościach, tak i w Rę- 
bowie zgromadzeni słuchacze zainteresowali się bandzo 
praktyczną stroną budownictwa betonowego tem bardziej, 
że odczuwają oni pilną potrzebę zaopatrzenia się w tanie 
i trwałe materjały budowlane, gdyż na wiosnę r. b. przy- 
stępują do wznoszenia budynków mieszkalnych i gospo- 
darczych na nowych działkach, licznie utworzonych na 
skutek przeprowadzonej tam komasacji i parcelacji grun- 
tów. 
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1. Grupa uczniów Szkoły Rolniczej w Kępnie na kursie betoniarskim. 2 Kurs betoniarski w Zakładzie karno-po* 
prawczym w Płocku. 3. Uczestnicy kursu w Rębowie. 4. Słuchacze kursu w Sępólnie. 
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Sępolno (Pomorze) 


W dniach 3 i 4 lutego r. b. odbył się już poraz drugi 
w obecnym sezonie zimowym kurs budownictwa betono- 
wego w Sępolnie, co świadczy niezbicie o potrzebie prze- 
prowadzania takich kursów dla ludności pozbawionej 
praktycznych wiadomości z dziedziny racjonalnego bu- 
downictwa wiejskiego. Należy podkreślić tutaj zasługę 
Pana Starosty Ornassa, z którego inicjatywy zorganizo- 
wano oba kursy. Omawiany kurs zgromadził przeszło 100 
słuchaczów, którzy w obecności Pana Starosty i przedsta- 
wicieli miejscowych organizacyj rolniczych wyrazili po- 
dziękowanie inicjatorom za umożliwienie im nabycia tak 
niezbędnych wiadomości. 


Węśrów 


Pan Alfons Kryński nadesłał nam sprawozdanie z zor- 
$anizowanych przez niego kursów budownictwa betono- 
wego w powiecie węgrowskim, które poniżej zamiesz- 
czamy: 

„Jestem zobowiązany wyrazić podziękowanie za pod- 
jęcie mej inicjatywy przez Związek Polskich Fabryk Ce- 
mentu oraz za jej wykonanie przez Centralne Tow. Orga- 
nizacyj i Kółek Rolniczych w urządzonych kursach na te- 
renie powiatu, odbytych w czasie od 29 stycznia do 5 lu- 
tego 1933 r. Również pragnę wyrazić na tem miejscu po- 
dziękowanie za moralną pomoc w organizowanych kur- 
sach ze strony Pana Starosty, jako gospodarza powiatu, 
panu Radcy Walczynie, sekretarzowi Wydziału Powia- 
towego oraz Okręgowemu Tow. Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych w Węgrowie. 

Organizując powyższe kursy miałem na celu poinfor- 
mować ludność o najnowszych praktycznych materjałach 
budowlanych, a mianowicie o wyrobach betonowych, któ- 
rych zastosowanie może być z wielkiem powodzeniem 
przez ludność uskutecznione, gdyż sami mogą sobie wszyst- 
kie elementy potrzebne im do budowy wykonać z piasku 
i żwiru, który znajduje się w dużych ilościach prawie 
w każdej wiosce powiatu węgrowskiego. Tak samo chcia- 
łem, aby ludność była poinformowana i namówiona do 
budowy wzorowych gnojni, silosów i budynków gospo- 
darczych, bowiem pod tym względem powiat węgrowski 
ma dużo do zrobienia. 

Mimo niesprzyjającej pogody prelegent Centralnego To- 
warz. Organizacyj i Kółek rolniczych p. Makarczyk już 
na pierwszym kursie zastał liczną grupę słuchaczów, któ- 
rzy z ogromnem zainteresowaniem oczekiwali na rozpo- 
częcie wykładów. Ogółem przeprowadzono kursy w 7-u 
miejscowościach, a mianowicie w Grębkowie, Węgrowie, 
Korytnicy, Prostyniu, Sadownem, Stoczku i Łochowie. 
Wszędzie licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchiwali 
z uwagą wywodów prelegenta, interesując się możliwo- 
ściami, jakie daje budownictwo betonowe, a w szczegól- 
ności wykonywaniem pustaków betonowych, dachówki 
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cementowej, cegły cementowej i kręgów  studziennych. 
Ulotki i wydawnictwa fachowe Związku Polskich Fabryk 
Cementu cieszyły się wielkiem powodzeniem. Prawie 
w każdej z wymienionych miejscowości ludność domaga- 
ła się przez usta swych przedstawicieli, a więc wójtów, 
sołtysów lub sekretarzy gminnych, przeprowadzenia dłuż- 
czych kursów, pragnąc w ten sposób bardziej szczegóło- 
wo zapoznać się z budownictwem betonowem”. 


Kursy budownictwa betonowego dla majstrów 
budowniczych 


Izba Rzemieślnicza w Kielcach, prowadząc planowe 
nauczanie i dokształcanie zrzeszonych członków, zaini- 
cjowała szereg kilkudniowych kursów z dziedziny budow- 
nictwa betonowego w większych ośrodkach skupienia 
swych członków. 

Kursy te wobec doskonałej organizacji i dużego zain- 
teresowania w Środowisku fachowem odbywają cię stale 
przy tłumnym udziale zaproszonych. Ostatnio takie trzy- 
dniowe kursy odbyły się w Częstochowie w dniach 9—11 
lutego r. b. wobec stukikkudziesięciu zgromadzonych słu- 
chaczów, we Włoszczowej i Dąbrowie Górniczej w dniach 
13 — 15 i 16 — 18 lutego r. b. 

Aktywne zainteresowanie, ożywiona dyskusja i ilość 
zgromadzonych stanowią najlepszy dowód celowości ini- 
cjatywy Izby Rzemieślniczej w Kielcach, a liczne podzię- 
kowania słuchaczów — eprawdzian użyteczności prze- 
prowadzonych wykładów. 

W myśl zamierzeń Izby Rzemieślniczej w okresie wio- 
sennym mają odbyć się jeszcze 2 takie kursy w Będzinie 
i Sosnowcu. Bliższych informacyj w sprawie kursów i ter- 
minów udziela Izba Kielecka. 

Analogiczny kurs odbył się w dniach 6—8 lutego rów- 
nież w Lublinie wobec sześćdziesięciu kilku zgromadzo- 
nych członków Izby Lubelskiej, na czele z prezesem tej- 
że p. M. Chodorowskim. 


Co zawiera „Cement“ 


Nr, 1 z r. 1933, — Dr. Jan Piekałkiewicz: Stan prze- 
mysłu cementowego w Polsce. — Inż. Antoni Eiger: 
Beton wysokowartościowy. — Prof. I. Stella-Sawicki: 
Kilka słów o błędach w ustrojach żelbetowych. — T. J. 
Kałkowski: Torkretnictwo, betonowanie pod ciśnieniem 
sprężonego powietrza i jego zastosowanie w budownic- 
twie. 


Nr, 2 z r. 1933. Prof. Wacław Paszkowski: Prof. Dr. 
Maksymiljan Thullie. — T. I. Kałkowski: Torkretnictwo, 
betonowanie pod ciśnieniem sprężonego powietrza i jego 
zastosowanie w budownictwie (ciąg dalszy). — Inż. Józef 
Fels i inż. Władysław Hanna: Obliczanie belek teowych 
przy pomocy tablic dla belek prostokątnych. — Inż. Sta. 
nisław Altman: Duromit, 


Warunki prenumeraty: 


rocznie zł 5.—; numer pojedyńczy 50 gr.; 


zmiana adresu 50 gr. 


Ceny ogłoszeń: 


cała strona de VM zł 200.— 
pół strony. ©: . . ..» . . «9. . e 100— 
ćwierć strony „n 50- 


okładki 1-sza i 4-ta strona zł 250. — 
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Kurs wypraw łasadowych 


Wytwórnia wypraw fasadowych i sztucznego kamienia 
„|Litozyt” w Krzeszowicach, dążąc do szerszego zastoso- 
wania wypraw szlachetnych w nowoczesnem  budownic- 
twie, urządza w czasie od 4 do 14 kwietnia r. b. w Krze- 
szowicach kurs wypraw fasadowych. Wykłady i ćwicze- 
nia praktyczne prowadzić będą: znany specjalista z za- 
granicy prof. inż. Leo John i dyrektor wytwórni „Litozyt” 
inż. Karol Domański. Kurs jest całodzienny. Ilość uczest- 
ników ograniczona. Opłata dla odbiorców wytwórni „Li- 
tayt“ i ich pracowników wynosi 30 zł, dla innych 50 zł. 
za cały kurs. 

Plan nauki będzie następujący: X 

1. Wyprawy fasadowe szlachetne, cyklinowane albo 
młotkowane. 

Surowce i materjały wiążące, przechowywanie gotowej, 
suchej zaprawy szlachetnej, sporządzanie podkładu i na- 
rzucanie na mur, narzucanie wyprawy szlachetnej na pod- 
kład i cyklinowanie narzuconej wyprawy szlachetnej. 

2 Wyprawy kamienne cyklinowane i obrabiane dłu- 
tem 

Wiadomości początkowe, jak pod 1), poza tem narzuce- 
nie wyprawy do zmywania lub opłukania, zmywanie lub 
opłukiwanie oraz postępowanie podczas wiązania. 

4. Sgraffito dla pisma i figur, dwu-, trzy- i więcej ko- 
łorowe. 

Historja sgraffita, objaśnienia dotyczące 
i przechowywania gotowej, suchej zaprawy. Poakład i je- 
go narzucenie na mur, narzucenie różnobarwnych warstw 
zapraw, wycinanie różnych pism i figur, cyklinowanie 
i rysowanie sśraffita. d 

5. Nowoczesne rodzaje wypraw iasadowych. 


Surowców 


Wyprawa nakrapiana, narzucana kielnią, zacierana na 
szorstko, na gładko, na gładko filcem i wyprawa rowko- 
wana oraz kilkanaście innych rodzajów wypraw specjal- 
nych. 


BUDUJCIE Z BETONU 


Zniżka ceny dla prenumeratorów „Betonu“ 


Prenumeratorzy „Betonu“ mogą nabyć w naszej admini- 
stracji po zniżonej cenie 10 zł. książkę inż. Nechaya „Be- 
ton, jego tworzenie i własności”, która zawiera wszelkie 
praktyczne wiadomości z zakresu wykonywania budowli 
betonowych i żelbetowych. Cena księgareka tej książki 
wynosi 15 zł. 


Beton w ogrodzie 


Pod powyższym tytułem drukuje się od Nowego Roku 
obszerny artykuł w znanem czasopiśmie „Giełda Ogrod- 
nicza', wychodzącem w Toruniu. Artykuł ten obejmuje 
rozdziały: 

1. Dlaczego beton nadaje się szczególnie do urządzeń 
ogrodowych? 

Ogólne wiadomości o betonie. 
Ogrodzenia. 

Zabudowania ogrodowe. 
Ścieżki i trawniki, 
Zaopatrzenie w wodę. 
Inspekty i cieplarnie. 

8. Zdobnictwo ogrodowe. 

Artykuł powyższy wyjdzie w kwietniu jako osobna bro- 
szurka i będzie do nabycia w księgarniach. Jest to 
pierwsza w języku polskim tego rodzaju praca, nie wąt- 
pimy więc, Ze przyniesie ona wielką korzyść wszystkim 
miłośnikom ogrodu i zawodowym ośrodnkiom. Bliższe 
szczegóły podamy w następnych numerach „Betonu“. 


m OCE JE wig 


Bezpłatna reklama 


Rosnący stale nakład „Betonu” i zainteresowanie, z ja- 
kiem spotyka się to pismo, stwarzają z niego doskonały 
środek reklamy dla tych wszystkich, których działalność 
związana jest z budownictwem betonowem. Chcąc zatem 
ożywić treść naszego pisma, a zarazem przyczynić ee du 
większej popularyzacji betonu, zamieszczamy chętnie bez- 
płatnie wiadomości o materjałach wytwarzanych przez 
prywatne firmy i wykonywanych przez nich budowach. Ty- 
czy się to oczywiście tylko wytwórczości krajowej. Nad- 
syłane wiadomości powinny być ujęte rzeczowo i możli- 
wie zaopatrzone w wyraźne rysunki i fotografje. 


Związek Polskich Fabryk Portland-Cementu w Warszawie, Czackiego 1 


wydał następujące publikacje: 


1. Beton i sposoby jego przyrządzania . . . cena zł. 1.— 
Fundamenty betonowe pod małe budynki . . „ „ 1— 
Beton w zastosowaniu do higjeny . . . . . „ „ 1— 
Betonowe mosty drogowe . . HRS ENEE Ae 150 

2— 


Wyroby betonowe — część I pra dachów- 


ka, cembrowina) . a (ANR e 1 
. Wyroby betonowe — część nm. - a tar JL 
Inż. Mikołaj Masłowski. „Sztuczny kamień” . „ „ 2. 
Inż. St. Kozierski, „Sprawozdanie z 1-go mię- 
dzynarodowego kongresu betonu i żelbetu w 


Ponadto 


2. 
3. 
4. 
5. Cegła cementowa, jej wyrób i użycie . e e A A 
6. 
7 
8. 
9, 


BK e Leodjum 1—5.IX 1930". . PES 
WA I: CEMENT" 10. aż, Jerzy Nechay: Beton. jego tworzedie'i i win- 
pr eno ci e vu op 15— 
prenumerata roczna 11. „Żelbet, E EE podstkwowć! ` ‘oprawie 
OB : KC G A 73:30 
oraz miesięczni 12. Księga pamiątkowa I Polskie o ziat Żelbet- 
„B E T O N” ników 1931 e e o o 20.— 
prenumerata roczna 13. Lech Niemojewski. „Ósmy e E 32. VC ven Mise 
zł. 5.— 14. Kos? Wasiutyński, W sprawie oszczędności 
TE; WY EWS CET w budownictwie żelbetowych mostów drogo- 
Fabryk Pin: AZ o. 10.044 wych małych i średnich rozpiętości . . . « w» „ 1— 


Poradnia betonowa 


przy Redakcji czasopism „Cement” i „Beton”, Warszawa, 
ul. Czackiego 1 udziela porad związanych z przerabia- 
niem i zastosowaniem betonu w budownictwie. Przepro- 
wadza badania piasku i żwiru pod względem przydatno- 
ści tych kruszyw do betonu oraz udziela inłormacyj we 
wszelkich technicznych sprawach, związanych z wyko- 
naniem, konserwacją i przebudową budowli betonowych. 


Porady udzielane są bezpłatnie czytelnikom 
po nadesłaniu znaczka pocztowego na odpowiedź. 


Naszem najnowszem wydawnictwem 
jest popularna publikacja 


JAK I Z CZEGO 
BUDOWAĆ 


Zawarte w niej rozważania na te- 
mat budownictwa sq tak przystęp- 
nie podane, że każdy je może 
zrozumieć. Zaopatrzona w liczne 
rysunki stanowi ona źródło nie- 
zbędnych informacyj dla wszyst- 
kich tych, którzy pragną pobudo- 
wać się solidnie i tanio. Dlatego też 


WYSYŁAMY JĄ BEZPŁATNIE 
wszystkim zgłaszającym się. 
Redakcja „Bełonu”. 


WYTWÓRNIA WYROBÓW BETOROWYCH „GOŁKÓW HENRYK GOŁOGOWSKI 
Gołków, st. kołefki Grójeckiej. Zarząd: AL Jerozolimskie 21, teleten 9-89-74 


Cegła, postaki, tralki, atopala, belki żelbetowe, dachówka, Esmhrowiay. 
©© rury, płyty, słupy. ogrodzenia oraz wszelkie koastrukeje żelbetowe. o% 


MIESIĘCZNIK ILUSTROWANY 


specjalnie poświęcony zagadnieniom inży- 
nierskim z dziedziny betonu i żelbetu 
Rocznie. zł. 10.— 


Półrocznie „. zł. 5.= 
Numer pojedyńczy zł. 1.- 


CEMENT 


Wpłacać na konto Związku Polskich Fabryk Portland-Cementu 
P. K. O. Nr. 19.044 lub przekazem poczt.: Warszawa, Czackiego 1 


KTO PRAGNIE 


UK WYK ORAWA a 


nabyć nasze wydawnictwa, 
powinien we własnym interesie 
wpłacać należność na konto 
Związek Polskich Fabryk 
PORTLAND-CEMENTU 
P. K. O. Nr. 19044 zgóry, 
gdyż często się zdarza, że koszty 
wysyłki za zaliczeniem znacznie 
przewyższają cenę wydawnictwa. 
Np. koszt broszury wynosi 1 zł., 
wysyłka za zaliczeniem 1 zł 50gr. 
co razem stanowi już kwotę 
zł 2 gr. 50. 

Przy wpłacaniu prosimy o 
dokładne podanie na jaki cel 
kwota została przeznaczona. 


TT E E TH TI 


BETON 


MIESIĘCZNIK ILUSTROWANY 


najpoczytniejszy organ fachowy wśród 
szerokich sfer przerabiających beton 


Rocznie zł. 5— 
Półrocznie , zł. 2.50 
Numer pojedyńczy zł. 0.50 


